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differentes, avaient refracte u-n meme rayon delameme quantite,
se trouverent en effet les consequences de ces lois; il en fut de
m&me des conditions ou deux plaques de meme epaisseur et de
directions differentes avaient transmis ces rnemes rayons avec la
meme vitesse. Les regies donnees par Blot pour defmir la posi-
tion des plans de polarisation des deux rayons refractes et pour
evaluer la difference de leurs vitesses de propagation y trouverent
egalement leur explication(l). De nouvelles experiences sur la to-
paze, plus variees et aussi precises que les premieres, vinrent ap-
porter a la loi generale de nouvelles confirmations. Enfin il ne
fut pas difficile de demontrer Texistence necessaire de deux axes
optiques et de determiner les proprietes de ces deux directions
d'une maniere plus precise que n'avait pu le faire la settle expe-
rience. Les axes ne sont autre chose que les normales aux deux
systemes de sections circulaires que presente Fellipsoii'de k trois
axes inegaux dont il a &^ question tout a Theure: comma tout dia-
metre de ces sections circulaires a les proprietes d'un axe d'une
section elliptique, on voit que, sur une onde plane perpendiculaire
a un axe optique, la direction des vibrations peut etre quelconcpe,
et que la vitesse de propagation en est independante. Ainsi sui-
vant un axe optique il n'y a ni polarisation determinee, ni double
refraction, ni par consequent modification de la lumiere par inter-
ference dans les experiences de polarisation chromatique. Ces
proprietes sont precisement celles qui caracterisent Taxe unique
des cristaux a un axe; mais tandis que cet axe unique est, rela-
tivement au milieu cristallin, un axe de symetrie et occupe en conse-
quence la meme position pour toutes les couleurs, les axes optiques
des cristaux a deux axes sont simplement cles directions suivant

W 11 fallut settlement prendre pour doit toujours le faire quand on passe du
vitesses de propagation les inverses des systeme de 1'^mission au syslfeme des
valeurs adoptees par Biot, ainsi qu'on ondes. maniere ri~
